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La pr^sente invention oonoerne un baton dont la forme eBt donn^e par un 
gel, obtenu a partir d J -un compose qui so gelifie dans de 1« eauauflangee 
Iventuellement aveo un solvant organique, et qui contient en meme temps 
une substance a appliquer par lui, oette substance etant soluble ou 
pouvant Stre mise en dispersion dans de l'eau melang^e eventuellement 
aveo le solvant orjanique. 

Selon la deraande de brevet anglaise no. 1,230.884, un tel produit 
est utilise* corome baton a coller, dont la substance a appliquer est un 
adhe*sif et pour la preparation duquel on utilise comme oorapose qui se 
geiifie un sel alcalin ou ammonique d f un acide carboxylique a 8 a 36 
atomes de carbone. 

Or la pr^Ssente invention a pour objet un baton realise* a partir 
d f un compose* nouveau et ame*liore* f qui permet non seulement de fabriquer 
un baton a ooller, en utilisant un adh^sif comme substance a appliquer 
par le baton, mais aussi de. fabriquer des batons a eorire ou a dessiner, 
dee batons pour la reparation de la peinture murale, des batons deodo- 
rants ou odorants ou dee batons utilisables dans le secteur des ooBme*- 
tiques, en utilisant par exemple des colorants et/ou pigments, pateB de 
pigments, antiperspirants , odorants etc. comme substances a appliquer 
par le baton. 

Le baton selon la pre*sente invention se oaraoteriBe en ce que le 
compose qui Be geiifie est le produit de reaction a) d'un diisooyanate 
aromatique k 8 a 30 atomes de carbone et b) d'un mono et/ou di-alcano- 
lamine a 2 a 1b atomes de carbone et en ce que le baton contient 5 & 40$ 
en poids de compose geiifie, 10 a 905S en poids d'eau et de solvant or- 
ganique (eventuellement utilise), et 0,01 645$ en poids de substance 
a appliquer, tous les pourcentages en poids se rapportant a la som- 
me des trois composants sus-indiques . 

Par diisooyanate aromatique est h comprendre dans ce cadre un di- 
isooyanate dont les deux ffroupements oyanates sont directement lies 
a un noyau aromatique. Des exemples appropries sont le toluene dii- 
sooyanate-2,4 et/ou le toluene diisooyanate- 2, 6, le naphtylene dii- 
socyanate-1,5, le diphenyl diisocyanate-4, 4' » le dimethyl-3, 3 1 diphe- 
nylmethane diisocyanate-4, 4' , le dimethoxy-3 , 3 1 diphenyldiisooyanate- 
4,4«, le diphenyl-3,3 1 diphenyldiisocyanate-4,4 1 » le diphenylme thane 
diisooyanate et le dimethyl-3, 3 1 diphenyldiisocyanate-4,4 f . 

Le preference on utilise un diisooyanate- aromatique a 8 a 16 
atomes de carbone, notamment le toluene diisooyanate-2 , 4 et/ou le to*. • 
luene diisooyanate-2, 6. 
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Comrae mono- ou di-alcanol amine on peut utiliser par example la 
mono-ethanolamine, la mono-isopropanolamine, la monopropanolamine, 
la diethanolamine, la cyclohexyiethanolamine et la cyclo-octyliBO- 
propanolamine. De preference, on utilise un mono ou dialoanolamine 
a 2 k 8 atome8 de carbone, jiotamment un mono-alcanolamine a 2 h 4 
atomes de carbone telle que la mono-ethanolamine ou la mono-isopro- 
panolamine. 

II va sans dire que des melanges d f isocyanates organiques et/ou de 
mono ou dialcanolamines sont egalement utilisables* 

Le rapport dans lequel on fait rda^ir l^isocyanate et l f alca- 
nolamine est choisi de preference de telle maniere qu'au moins un 
et au maximum deux atomes d'tiydrogene actif de 1 'aloanolamine rea- 
gissent aveo un groupement iaocyanatej toutefois des rapports plus 
Sieves ou plus faibles sont egalement utilisables. 
Si n^oessaire, on peut utiliser outre le(s) composers) a gSlifier 
selon la presents invention d'autres oompo8e*s a ge*lifier. 

Pour la preparation du gel donnant la forme au b£ton, le com- 
post a gelifier est prepare en general in situ dans de l'eau melan- 
g4e eventuellement aveo un solvant organique. Bien que, pour des 
raisons d'ordre economique,' l ! eau soit pre*f Arable oomme agent de re- 
partition, on utilise dans la pratique de preference un melange 
d ! eau aveo un solvant organique. 

Des exemples de tels solvants organiques sont des alcools, par 
exemple le methanol, methanol, 1* isopropanol, le n-butanol, le 
tert-butylaloool, 1» ethylene-glyool, le mon o propyl en eprlygol, le 
dipropylfcneglycol, le poly&hyleneglycol, le polypropyieneglyool et 
le glycerol | et des cetenes, par exemple l f acetone et le methyl - 
ethylcetone. 

Dans la pratique, la composition du baton sera ohoisfe en gene- 
ral de maniere a obtenir une matiere facile a frotter qui ne soit 
pas trop dure ni trop tendre. A cet effeot le baton selon la pre- 
sente invention oontient en general 5 & 40$ en poids de compose g6» 
lifie, 10 & 90$ en poids d'eau et de solvant organique (eventuelle- 
ment utilise) et 0,01 h 45$ en poids de substance a appliquer. 
De preference, les pourcentages en poids de oes trois oomposants 
sont respeotivement de 10 & 30, de 30 & 75 et de 0,05 & 30. Tous 
les puroentages en poids ont ete calouies par rapport a la somme des 
trois composants sus-indiques. 
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Pour un bftton a utiliaer comme baton & coller, toutadheaif ap- 
proprie peut 8tre utiliae comme aubatanoe a appliquer a l'aide du 
baton, par example dea polymerea d' aorylamide, eventuellement enaem- 
ble avec daa H-alooylacrylamidea, dee aela d'aolde polyaorylique ou 
.m^thacrylique, le polyacetate de vinyle, dea copolymerea d' ethylene 
et d'acetate de vinyle, l'aloool polyvinylique, le poly(ether de vi- 
nylmethyle), le polychloroprehe, dea copolymerea de atyrene et de bu- 
tadiene, dea oopplymerea da butadiene et d'aorylonitrile et le oa- 
outohouo naturel. 

De preference, on utiliae de la polyvinylpyrrolidone d'un poida mo- 
leoulaire oompria entre 25.000 et 400.000. Dea melanges d'adh^aifa 
aont egalement utiliaablea. De preference, le baton a coller aelon la 
preaente invention oontient 5 & 40?S en poida de oompoae gftifie, 10 & 
90,4 d'eau et de aolvant organique (eventuellement utiliae) et 3 ^ 459^ 
d'adheaif, toua lea pourcentagea en poida ae rapportant a la aomme 
dea troia compoaanta aua-indiquea. Pour d'autrea utiliaationa, le ba- 
ton oontient d'autrea compoaea d^orits plua haut. 

Outre lea compoaanta de baee, le baton peut oontenir d'autrea 
aubatancea, tellaa que dea plaatif ianta, agenta hydrophilea, agenta 
pour renforcer U gel, par example le glycerol, le aorbitol, le man- 
nitol, le polyethylSneglycol, le tri et tetra-£thyleneglyool } agenta 
teneio-aotifaj odoranta; coloranta at pigmente. 

A l'aide du baton & coller eelon la preBente invention, il eat 
poaeible d' appliquer la quantity dealree d'adheaif aur le support 
et/ou l'objet. a ooller. Comme aupport on peut utiliaer par exemple 
du papier, du ouir, du bois, une feuille.de matifere plaatique ou un 
tiaau. L'une dea aurfacea a coller doit da preference etre poreus*. 
II n'.eat paa n-5cesaaire d'enduire las deux aurfacea de oolle. 
On peutfaoilement ooller dea objeta. r^alia^a k partir de matierea 
tellea que le papier, par exemple dea photoa et dea notea, et dea feuillea 
de matierae plaatique. La couohe de colle eat telle que l'objet col- 
U adhere immediatement aprea miae en place, mais la duree de aecha- 
ge eat aaaez longue pour pouvoir d£plaoer encore oet objet. 

Les exemplea suivanta ont pour objet d'illuatrer la preaente 
invention, aana toutefoia la limiter. La duret<§ eat mesur£e & l»ai» 
de d'un p&ie'.trom&tre muni. d'un pointeau atandard ASTM de 2,5 g (voir 
la norma AST!' D 1321) oharg£ d'un poida aupplementaire de 47t5 g. 
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La dure*e d'essai est de 5 seoondes. La durete* est exprime*e en 
dixiemes de mm de profondeur de penetration du point eau. 

Example 1 

A un ballon jauge" muni d!un agitateur on ajoute suocessivement 
15 g d'eau, 14- g de glycerol, 28 g d'e*thanol et 30 g de polyvinyl- 
pyrrolidone d'un poids mole*culaire d f environ 40.000, En agitant, on 
ajoute ensuite 6,0 g de mono -6thanol amide et on continue a agiter 
jusqu*a 6e qu'on obtienne une masse homogene*. Ensuite, on ajoute en- 
core, en agitant, 8,2 g de toluene diisooyanate et on continue a a- 
giter la masse obtenue pendant quelques minutes. Apres refroidisse- 
ment, on obtient un b&ton a coller dont la durete* est de 395 ♦ 

Exemple 2 

On re*pete l'exemple 1 f en utilisant toutefois 20 g d'eau, 15 g 
de glycerol', 20 g d'e*thanol, 27,5 g de polyvinylpyrrolidone d'un 
poids raole*culuire d ! environ 40.000, 8,0 g de mono-e*thanolamine et 
9,5 de toluene diisooyanate. La duret^ du baton a ooller est de 247. 

Exemple 5 

On re*pete 1' exemple 2, en utilisant toutefois 6,1 g d'isopropa- 
nolamine et 11,4 g de diphe*nylme* thane diisooyanate industrial (mis 
en vente sous le nom commercial Desmodur VL)« La^durete* du bttori & 
ooller est de 48, 

Examples 4-7 

On re'pete l f exemple 1, en utilisant toutefois les oomposis men- 
tionne's au tableau 1 dans les pouroentages en poids indique's. La du- 
rete* das batons a ooller est e*gal'ament mentionne*e 
Tableau 1 



Composes 


2xemple 4' * 


Exemple 5 


Exemple 6 


Exemple 7 


Eau 


41,4 


43,4 


42,0 


40,6 


Sthanol 


9,4 


6*2 


6#0 


5,8 


Monopropyleneglycol 


^3,0 


12,4 


12,0 


11,6 


Polyvinylpyrrolidone 


20,0 


20,0 


20,0 


20,0 


Mono-e'thanolaraine 


7,4 


8,2 


9,1 


10,0 


•Toluene diisooyanate j 8,8 
! < 
<Durete* I 25.1 


' 9,8 


10,9 


12,0 


117 


77 


14 
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Exemple 8 

D ! u:»e maniere analogue a oelle indiquee a l f example 1, on fa- 
brique un baton colorant pour e*crire ou deBBiner en j:^li-.ngeant lea 
composes mentioning oi-aprea dans les pourcenta<?es en poids indiqula. 

5, Eau 

i-lthanol 

Aloool polyvinylique 
Mat 3 ere colorante soluble dans l'eau 
(bleu Supracene FPR) 
10- tfono-ethanolaraine 

Toluene diisocyanate ' 

Exemple 9 

D'une maniere analogue a celle de !• exemple 1, on fabrique un 
baton colorant pour utilisation dans le necteur de la peinture pro- 
15# feaaio>;..*llc on d*. bricolu.-e, en inelangeant lea oompose*s montionne*a 

oi-aprea dana lea pourcentagea indique*a. 

Eau 

Uthanol 

Monopropyleneglycol 
20. Pate colorante de pigment 

Diaperaion de polyace"tate de vinyle 
L!ono-e*thanolaraine 
Toluone diisocyanate 

Exemple 10 

25 ^ D'une maniere analogue a oelle de I 1 exemple 1, on fabrique un ba- 

ton deodorant, en me'langeant les composes mentionne's ci-apres dans lea 
pourcenta/?es en poidy indique*s. 

4 

5 
20 
5 
4 

0,1 
0,9 
8,25 
11,75 



40 
15 
20 

5 

9,1 
10,9 



30 

5 
15 
20 
10 

7,8 
10,6 



01e*ate de poly6thylene^lyool 
Ether mono-d'thylique de diethyl eneglyool 
Pr o py 1 en e -gly c o 1 
Ethanol 
Eau 

Trfchlorooarbanilide 
Huile parfun 
Mono-e*thanolamine 
Toluene diisocyanate 
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REVINDICATIONS 

1. Baton dont la forme est donn£e par un gel, obtenu a partir d'un 
compost qui se gelifie dans de V eau me'langee eventuellement avec 
un solvant organique, et qui contient en meme temps une substance 
a appliquer par lui, oette substance e"tant soluble ou pouvant etre 
mise en dispersion dans de l'eau me*lange*e e*ventuellement avec le 
solvant organique, caracterise* en ce que le compose* qui se geli- 
fie est le produit de reaction a) d'un diisocyanattf aromatique h 

8 a 30 atomes de carbons et b) d'un mono et/ou di-alcanolamine a 
2 a 16 atomes de oarbone et en ce. que le baton contient 5 & 40$ 
en poids de compose* ge*lifie*, 10. a 90/0 en poids d'eau et de sol- 
vant organique (eventuellement . utilise*) et 0,01 a 455* en poids de 
substance a appliquer, tous les pourcentages en poids se rappor- 
tant a la somrae des trois composants sus-indique*s. 

2. Baton salon la revendication 1, caraoterise en ce que.le compos! 
qui se ge*lifie est le produit de reaction d f un diiaooyanate aro- 
matique a 8 Sl 16 atomes de carbone et de la mono-aloanolaraine et/ 
ou de la di-alcanolamine. 

3. Mton selon la revendioation 2, oaracteriBe* en ce que le .compose* 
. qui se gdlifie est le produit de reaction du tuluSne diieocyana- 

te-2,4 et/ou 2,6 et de la mono-alcanolamine et/ou de la di-alca- 
nolamine. 

4. Baton selon l'une des revendioations 1 a 3t caracterise* en ce que 
le compose* qui se gelifie est le produit de reaction du diiaooyana- 
te aromatique et d'une mono-alcanolamine et/ou de la di-alcanola- 
mine a 2 a 8. atomes de carbone. 

5. Baton selon l'une des revendioations 1 h- 4, carapte*rise* en ce que 
le compose* qui se gelifie est le produit de reaction du diisocya- 
nate aromatique et d 'une 'mono-alcanolamine a 2 a 4 atomes de car- 
bone. 

6. Baton selon la revendioation 5t caract^rise* en ce que la mono-al- 
canolamine utiliseeest la mono -e*thanol amine. 

7. Baton selon la revendication 5f caracte*rise* en ce que la mono-al- 
canolamine utilises est la mono-isopropanolamine. 

8. Baton selon I'une des revendioations 1 a. 7, caracte*rise* en ce que 
le baton contient 10 a 30$ en poids de compose* gelifie, 30 a 75$ 
d'eau et de solvant organique (eventuellement utilise*) et 0,05 a 
30^4 de substance a appliquer, tous les pourcentages en poids se 
rapportant a la aomme des trois composants sus-indiques. 
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9. BAton selon I'une des revendioations 1 a 8 f oaraote*ri8e* en ce 
que le bftton contient un adhe'sif comme substanoe a appliquer. - 

10. BAton a coller selon la revendication 9$ oaracte*riBe* en oe que 
lo s.ftton contient 5 a 40^ en poids de compose*. £e*li fi I f 10 & jojS 
on poids d'eau et de solvant organique (eVentuellement utilise) 
et 3 a 45j4 en poids d* adhe'sif, tous les pourcentages se rappor- 
tant a la somme des trois composants sus-indiquSs. 

11. Biton selon l'une des revendioations 1 & 8, oaracterise" en ce 
que le b&ton oontient un pigment et/ou un colorant comme sub- 
stanoe a appliquer. 

12. Baton selon l*une des revendioations 1 & 8, caraote'riae' en ce 
que le bftton oontient un antiperspirant comme substance a appli- 
quer. 

13^ Baton selon l'une des revendioations 1 a 8, oaraote'rise' en ce que 
le baton contient un odorant oomme substanoe a appliquer. 



